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Abstract (Basic) : EP 360284 A 

The surface of a dental impression is treated, before casting 
the plaster, with an aq. soln. contg. 0 . 01 - 10 wt . % of a F cpd. A 
disinfectant soln. for dental use, contg. at least 0.5 wt.% of a 
disinfectant, pref. an aldehyde and/or peracid, and opt. alcohols, 
surfactants, perfumes, dyes, antioxidants or other aids, and contg 
0.01-10 wt.% of a F cpd., is also claimed. 

The soln. pref. contains 0.1-5 (0.5-2) wt.% of a F cpd., esp. 
alkali metal fluoride, MgF2 , ZnF2, Sn fluorides, or a complex cpd. 
partic. A2MF6, and esp. K2TiF6 or K2ZrF6. The soln. may contain th 
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usual additives. Treatment is by spraying or dipping, and may be w 
simultaneous disinfection. A = alkali metal, pref. Na or K; M = Ti 
or Hf . 

ADVANTAGE - The harmful effect of surfactants adhering to the 
impression, on the surface condition of the plaster, is avoided. 
0/0 

Abstract (Equivalent) : EP 360284 B 

Process for the treatment of jaw impressions composed of custo 
casting material, characterised in that the surface of the impress 
is treated, before being filled with gypsum, with an aqueous solut 
containing 0.01 to 10% by weight of a fluorine compound. 
(Dwg.0/0) 

Abstract (Equivalent): US 5137664 A 

Dental model impression having a moulding surface is treated b 
contacting with a soln. contg. 0.1-10 wt.% of a F cpd. for a time 
prevent detrimental effects to surface active substances which adh 
to it during cleaning, disinfecting or reducing its surface tensio 
Pref. soln. contains 0.1-5 wt.% alkali metal fluoride, MgF2, ZnF2 , 
SnF2, K2TiF6, or K2ZrF6. ADVANTAGE - Contacting comprises spraying 
dripping the impression with the soln. opt. simultaneously with 
disinfection. (Dwg. 0/0) 

Derwent Class: D21; E37; P32; P34; P64 

International Patent Class (Main): A01N-025/00; A61C-016/00; A61L-002/ 
International Patent Class (Additional): A61C-009/00; A61C-013/34; 
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Beschreibung 

Die Herstellung von Zahnersatz im Dentalla- 
boratorium erfolgt ublicherweise uber ein Arbeits- 
modell, welches die Zahn- und Kieferverhaltnisse 
des Patienten so originalgetreu wie moglich wie- 
dergibt. Hierbei wird vom behandelnden Zahnarzt 
mittels elastischer Abformmaterialien, die sich 
durch hohe Abformgenauigkeit, hohe Formbestan - 
digkeit und gute Detailwiedergabe auszeichnen, 
zunachst eine negative Abformung vorgenommen. 
Solche Abformmaterialien sind beispielsweise die 
sogenannten reversiblen Hydrokolloide auf Basis 
Agar - Agar, irreversible Hydrokolloide auf Alginat - 
basis, Polysulfide, Polyether, und kondensations - 
und additionsvernetzende Silikone. 

Die so erhaltenen Kieferabdrucke, oder auch 
Negativformen genannt, konnen anschliefiend vom 
Zahnarzt Oder Zahntechniker mit einem Model! - 
material ausgegossen werden und fuhren so zum 
Arbeitsmodell. Als Modellmaterialien stehen ins- 
besondere Gipse zur VerfGgung, die sich aber 
hinsichtlich QualitSt und Preis stark unterscheiden 
konnen. Hierbei ist es naturgemaB so, daB die 
qualitativ hochwertigen Gipse, die sich auch durch 
eine hohe Oberflachengute auszeichnen, ver- 
gleichsweise teuer sind. 

Man hat deswegen bereits versucht, aus billi- 
geren Gipsarten hergestellte Modelle durch Ober- 
flachenbehandlungen zu vergtiten. Dies kann bei - 
spielsweise durch Auftragen eines hartbaren Lak- 
kes geschehen. Ein befriedigender Losungsweg ist 
dies in der Regel aber nicht, da sich die Har- 
tungsschicht nur schlecht mit dem Gips verbinden 
laBt und zudem die Genauigkeit des Model Im ate - 
rials durch die aufgetragene Schicht beeinfluBt 
wird. 

Ein weiteres Problem, das die Oberflachengute 
solcher Gipse betrifft, ist der negative EinfluB von 
oberflachenaktiven Substanzen, die sich auf der 
Oberflache der Negativformen befinden konnen; 
Der Einsatz solcher oberflachenaktiver Substanzen 
oder Tenside ist immer dann notwendig, wenn die 
Negativform grundlich gereinigt, desinfiziert oder 
oberflachenentspannt werden soil. Die oberfla- 
chenaktiven Substanzen reichern sich dann an der 
Oberflache der Negativformen aus beispielsweise 
Hydrokolloiden an und konnen trotz Abspulens 
nicht vollstandig entfernt werden. Dies fuhrt letzt- 
lich zu einer Beeintrachtigung der Oberflachengute 
des Gipses und damit zu einer Beeintrachtigung 
der Abformgenauigkeit des Gipsmodells. 

Aus "The Science of Dental Materials", 5. Aufl., 
1960, W. B. Saunders Company, Philadelphia und 
London, ist bekannt, den Abformmaterialien u.a. 
Fluorverbindungen zuzusetzen, urn die Oberfla- 
chenharte der mit ihrer Hilfe hergestellten Gips- 
modelle zu harten (s. Seite 94). Der schadliche 



EinfluB der an den Abdrucken haftenden oberfla- 
chenaktiven Substanzen wird dadurch jedoch nicht 
beruhrt. Auch unter Verwendung von Fluorverbin - 
dungen enthaltenden Abformmaterialien werden bei 

5 Einsatz billigerer Gipsarten letztlich Gipsmodelle 
erhalten, deren Oberflachen sandig sind und deren 
Konturscharfe zu wunschen Gbrig ISflt. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Weg 
zu finden, wie der schadliche EinfluB von auf den 

w Negativformen haftenden oberflachenaktiven Sub- 
stanzen auf die Oberflachenbeschaffenheit der 
Gipse verhindert werden kann. 

Gelost wird diese Aufgabe dadurch, daB die 
Oberflache der Kieferabdrucke oder Negativformen 

75 mit einer wassrigen Losung behandelt wird, die 
0,01 bis 10 Gew. -% einer Fluorverbindung ent- 
halt. Vorzugsweise betragt die Menge an Fluor- 
verbindung innerhalb der Losung 0,1 bis 5 Gew. - 
% und insbesondere 0,5 bis 2 Gew.-%. 

20 Als Fluorverbindungen kommen anorganische 
Fluorverbindungen, deren Loslichkeiten innerhalb 
der genannten Konzentrationsbereiche liegen, wie 
Metallfluoride, z.B. die Alkalifiuoride, Magnesium - 
fluorid, Zinkfluorid oder Zinnfluoride, oder komple- 

25 xe Fluorverbindungen, die Metalle der dritten bis 
funften Hauptgruppe sowie Metalle der Neben- 
gruppen und Seltenen Erden des chemischen Pe - 
riodensystems enthalten, in Betracht. Bevorzugt 
sind Natriumzinkfluorid und inbesondere komplexe 

30 Fluorverbindungen der Formel A2MF6, wobei A 
vorzugsweise ein Alkalimetall, insbesondere Natri - 
urn oder Kalium, und M Silicium, Zinn, Titan, Zir- 
konium oder Hafnium bedeuten. Besonders ge- 
eignete komplexe Fluorverbindungen sind K 2 TiF 6 

35 und K2ZrF 6 . 

Die Konzentration der Fluorverbindung in der 
Losung hangt vom Einsatzzweck, der Ldslichkeit 
und von der Stabilitat der Fluorverbindung ab und 
kann im einzelnen anhand von wenigen Versuchen 

40 optimiert werden. Bei Einsatz von komplexen Flu - 
orverbindungen, wie beispielsweise K2TiF6 und 
KaZrFs, haben sich als besonders gunstig Kon- 
zentrationsbereich von 0,5 bis 2 Gew. - % erwie - 
sen. 

45 Die erfindungsgemaB anzuwendenden Losun - 

gen konnen weiterhin solche Zusatzstoffe enthal - 
ten, die sie zur gleichzeitigen Verwendung als 
Reinigungslosung, Desinfekttonslosung oder Ent- 
spannungsspray geeignet machen. So sind bei - 

50 spielsweise Desinfektionsmittel wie quaternare 
Ammonium -Verbindungen, organische Persauren, 
z.B. Peressigsaure, Aldehyde, beispielsweise Glu - 
taraldehyd und Glyoxal, Phenole und Alkohole und 
andere bekannte Desinfektionsmittel geeignete 

55 Zusatzstoffe. Weiterhin konnen geringe Mengen an 
oberflachenaktiven Substanzen vorhanden sein, 
beispielsweise Tenside aus der Gruppe der nicht 
ionischen und anionischen Tenside. Weiterhin 
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konnen der Losung Duft- und Geschmacksstoffe, 
Farbstoffe sowie gegebenenfalls Indikatoren zuge - 
setzt werden. 

Bei der Durchfuhrung des erfindungsgemaBen 
Verfahrens konnen die Losungen beispielsweise in 
Form von Sprays, enthaltend mindestens eine der 
genannten Fluorverbindungen, aufgesprUht werden. 
ZweckmaBig ist auch die Verwendung von Tauch - 
badern, die eine Fluorverbindung im oben ge- 
nannten Konzentrationsbereich enthalten. 

Bei der Verwendung von Tauchbadern wird die 
Negativform vorteilhaft uber einen kurzen Zeitraum 
in die Losung eingetaucht. Brauchbare Tauchzeiten 
reichen von 5 Sekunden bis 30 Minuten. Die 
Tauchzeit hangt aber stark von der beabsichtigten 
Wirkung ab. Soli gleichzeitig gereinigt und desinfi - 
ziert werden, so bieten sich Tauchzeiten von 1 bis 
20, insbesondere 5 bis 15 Minuten an. Um die 
Dimensionsstabilitat, vor allem der irreversiblen 
Hydrokolloid- Negativformen, zu gewahrleisten, ist 
es sinnvoll, daB neben dem Desinfektionsmittel, 
z.B. ein Gemisch aus Glutaraldehyd und Glyoxal, 
Oder geringe Mengen, z.B. 1 bis 10 Gew. -%, an 
Alkoholen vorhanden sind, damit Negativformen 
aus hydrophilen Abdruckmaterialien bei der Des- 
infektion keiner Quellung oder Schrumpfung un- 
terliegen. 

Die Herstellung der erfindungsgemafi zu ver- 
wendenden Losungen erfolgt in einfacher Weise 
durch Auflosung der fur die gewunschten Kon- 
zentrationen passenden Menge an Fluorverbindung 
in Wasser und gegebenenfalls Alkohol. So kann als 
Tauch- bzw. Spruhlosung zur Behandlung von 
Negativformen eine 0,01 bis 10 Gew.-% Fluor- 
verbindung enthaltende wassrige oder 
wassrig/alkoholische Losung verwendet werden. 
Bei Durchfuhrung des erfindungsgemaBen Verfah- 
rens im Rahmen der Verwendung einer Desinfek- 
tionsmittellosung wird die Fluorverbindung in der 
gewUnschten Konzentration in einem wassrigen 
oder wassrig/alkoholischen Desinfektionsmittelge - 
misch aufgelost. Hier kann es gegebenenfalls vor- 
teilhaft sein, zur Steigerung der Desinfektionsmit- 
telwirkung gleichzeitig Tenside einzusetzen. Durch 
die erfindungsgemaB zu verwendende Fluorver- 
bindung wird der schadigende EinfluB der Tenside 
auf die Oberflache der unter Verwendung der Ne- 
gativformen hergestellten Gipsmodelle beseitigt. 

Beispiel 1 

Herstellung einer Tauchlosung. 

0,5 Gew. -Teile teTiFs werden in 99,5 Gew.- 
Teilen H 2 0 dest. so lange geruhrt bis eine homo- 
gene klare Losung entsteht. 



Beispiel 2 

Ein von einer Testperson unter Verwendung 
eines Alginatabformmaterials, erhalten aus Vermi - 

5 schung von 40 Gewichtsteilen Leitungswasser und 
20 Gewichtsteilen Alginatabdruckpulver, bestehend 
aus 11 % Kaliumalginat, 19,5 % Calciumsulfat, 3,7 
% Tetranatriumdiphosphat, 2,8 % Kaliumtitanfluo - 
rid, 60 % Kieselgur, 1 % pyrogenes Siliciumdioxid 

io und 2 % Zinkoxid, abgenommener Oberkieferab - 
druck (Negativform) wird fOr einen Zeitraum von 10 
Sekunden vollstandig in ein Tauchbad, bestehend 
aus 500 ml Losung von Beispiel 1, eingetaucht. 
Zum Vergleich wird aus dem gleichen Abformma- 

75 terial ein zweiter Abdruck vom gleichen Patienten 
genommen, aber nicht getaucht. Beide Abdrucke 
werden anschlieBend mit einem Dentalgips 
(Moldano, Fa. Bayer) ausgegossen. Der Gips wird 
fur 30 Minuten in dem Abdruck belassen und an - 

20 schlieBend vorsichtig aus dem Alginatabdruck 
entfernt. Bei dem aus dem nicht getauchten Ab- 
druck entnommenen Gipsmodell 
(Vergleichsversuch) wird eine relativ rauhe, leicht 
sandig wirkende Oberflache erhalten, wahrend auf 

25 dem Alginatabdruck eine dunne Schicht des blau - 
en, nicht abgebundenen Gipsmaterials zuruck- 
bleibt. Bei dem aus dem getauchten Abdruck ent - 
nommenen Gipsmodell erhalt man eine glatte, 
harte Oberflache und der zuruckbleibende Abdruck 

30 zeigt keinerlei Reste von nicht abgebundenem 
Gips. 

Beispiel 3 

35 Herstellung einer Desinfektionsmittellosung. 

99,5 Gewichtsteile eines Desinfektionsmittels, 
enthaltend 0,9 Gew.-% Glutaraldehyd, 1,8 Gew. - 
% Glyoxal, 4,5 Gew. - % Ethanol und Rest Wasser, 
40 werden mit 0,5 Gewichtsteilen Natriumfluorid so 
lange geruhrt, bis> eine homogene klare Losung ' 
entsteht. 

Beispiel 4 

45 

Herstellung einer Desinfektionsmittellosung. 

99,5 Gewichtsteile eines Desinfektionsmittels, 
enthaltend 0,9 Gew.-% Glutaraldehyd, 1,8 Gew.- 
50 % Glyoxal, 4,5 Gew. - % Ethanol und Rest Wasser, 
werden mit 0,5 Gewichtsteilen K2TiF6 so lange 
geruhrt, bis eine homogene klare Losung entsteht. 

Beispiel 5 

55 

Analog der Vorgehensweise von Beispiel 2 
werden Alginatabdriicke von Testpersonen ge- 
nommen und jeweils fUr einen Zeitraum von 10 
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Minuten vollstandig in ein Tauchbad, bestehend 
aus je 500 ml Losung von Beispiel 3 und 4, ein - 
getaucht. Zum Vergleich wird aus dem gleichen 
Abformmaterial je ein zweiter Abdruck vom glei - 
chen Patienten genommen und in eine Losung 
getaucht, die den Losungen der Beispiele 3 und 4 
entspricht, jedoch den erfindungsgemaBen Zusatz 
einer Ruorverbindung nicht enthalt. Anschlieflend 
wird wie in Beispiel 2 mit Dentalgips (Moldano, Fa. 
Bayer) ausgegossen. Das unter Verwendung des 
erfindungsgemaB behandelten Abdruckes herge- 
stellte Gipsmodell weist eine glatte, harte Oberfla - 
che auf. Auf dem zuruckbleibenden Alginatabdruck 
ist keine Gipsschicht zu sehen. Bei dem Gipsmo - 
dell, das unter Verwendung des nicht erfindungs - 
gemSB behandelten Abdruckes erhalten worden ist, 
ist eine relativ rauhe, leicht sandig wirkende Ober - 
flache festzustellen. Auf dem zuQrckbleibenden 
Alginatabdruck findet man eine dunne Schicht des 
blauen, nicht abgebundenen Gipsmaterials vor. 

Pate n tan spiti che 

1. Verfahren zur Behandlung von aus ublichen 
Abformmaterial bestehenden Kieferabdrucken, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Oberflache 
der Abdrucke vor dem AusgieBen mit Gips mit 
einer wassrigen Losung behandelt wird, die 
0,01 bis 10 Gew.-% einer Fluorverbindung 
enthalt 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekenn - 
zeichnet, daB die Losung 0,1 bis 5 Gew.-%, 
vorzugsweise 0,5 bis 2 Gew.-%, einer Fluor- 
verbindung enthalt. 

3. Verfahren nach den Anspruchen 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB als Fluorverbindung 
ein Metallfluorid, vorzugsweise aus der Gruppe 
bestehend aus den Alkalimetallfluoriden, Ma- 
gnesiumfluorid, Zinkfluorid und Zinnfluoriden, 
verwendet wird. 

4. Verfahren nach den Anspruchen 1 oder 2, da - 
durch gekennzeichnet, daB als Fluorverbindung 
eine komplexe Fluorverbindung verwendet 
wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn - 
zeichnet, daB eine Verbindung der Formel 
A2MF6 verwendet wird, worin A ein Alkalime- 
tall, vorzugsweise Natrium oder Kalium, und M 
Titan, Zirkonium oder Hafnium bedeuten. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn - 
zeichnet, daB K 2 TiF 6 oder K 2 ZrF 6 verwendet 
werden. 



7. Verfahren nach den Anspruchen 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Losung wei- 
terhin ubliche Zusatzstoffe enthalt. 

5 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn - 
zeichnet, daB die Behandlung durch Bespru - 
hen oder Tauchen der Kief erabdru* eke erfolgt. 

9. Verfahren nach den Anspruchen 1 bis 8, da- 
10 durch gekennzeichnet, daB die Behandlung 

unter gleichzeitiger Desinfektion der Kieferab - 
drucke erfolgt. 

10. Wassrige Desinfektionslosung fur dentale 
75 Zwecke, enthaltend mindestens 0,5 Gew.-% 

eines Desinfektionsmittels, vorzugsweise aus 
der Gruppe der Aldehyde und/oder der orga- 
nischen Persauren sowie gegebenenfalls Al- 
kohole, Tenside, Duft- und Farbstoffe, Anti- 
20 oxidationsmittel oder andere Hilfsmittel, da- 

durch gekennzeichnet, daB sie mindestens 
0,01 bis 10 Gew.-% einer Fluorverbindung 
enthalt. 

25 11. Desinfektionslosung nach Anspruch 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB sie 0,1 bis 5 
Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 2 Gew.-%, 
einer Ruorverbindung enthalt. 

30 12. Desinfektionslosung nach Anspruch 10 oder 

11, dadurch gekennzeichnet, daB sie minde- 
stens 0,1 Gew.-% eines Tensides enthalt. 

13. Desinfektionslosung nach Anspruchen 10 bis 
35 12, dadurch gekennzeichnet, daB sie als Flu- 
orverbindung ein Metallfluorid, vorzugsweise 
aus der Gruppe bestehend aus den Alkalime- 
tallfluoriden, Magnesiumfluorid, Zinkfluorid und 
Zinnfluoriden, enthalt. 

40 

14. Desinfektionslosung nach Anspruchen 10 bis » 

12, dadurch gekennzeichnet, daB sie als Flu- 
orverbindung eine komplexe Fluorverbindung 
enthalt. 

45 

15. Desinfektionslosung nach Anspruch 14, da- 
durch gekennzeichnet, daB sie eine Verbin- 
dung der Formel A2MF& enthalt, worin A ein 
Alkalimetall, vorzugsweise Natrium oder Kali - 

50 urn, und M Titan, Zirkonium oder Hafnium 

bedeuten. 

16. Desinfektionslosung nach Anspruch 15, da- 
durch gekennzeichnet, daB sie K 2 TiF 6 oder 

55 K2ZrF 6 enthalt. 

17. Desinfektionslosung nach den Anspruchen 10 
bis 16, dadurch gekennzeichnet, daB sie 0,1 
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bis 10 Gew.-% eines mit Wasser mischbaren 
Alkohols enthalt. 

18. Verwendung der Desinfektionslosung nach den 
Anspruchen 10 bis 17 zur Behandlung von 
Kieferabdrucken. 

Claims 

1. Process for the treatment of jaw impressions 
composed of customary casting material, 
characterised in that the surface of the im- 
pressions is treated, before being filled with 
gypsum, with an aqueous solution containing 



3. Process according to claims 1 or 2, charac- 
terised in that a metal fluoride, preferably from 
the group consisting of the alkali metal 
fluorides, magnesium fluoride, zinc fluoride and 
tin fluorides is used as fluorine compound. 

4. Process according to claims 1 or 2, charac- 
terised in that a complex fluorine compound is 
used as fluorine compound. 

5. Process according to claim 4, characterised in 
that a compound having the formula A2MF6 is 
used, wherein A means an alkali metal, pref- 
erably sodium or potassium, and M means 
titanium, zirconium or hafnium. 

6. Process according to claim 5, characterised in 
that KsTiFs or K2ZrF 6 are used. 

7. Process according to claims 1 to 6, charac- 
terised in that the solution further contains 
customary additives. 

8. Process according to claim 7, characterised in 
that the treatment takes place by spraying or 
immersing the jaw impressions. 

9. Process according to claims 1 to 8, charac- 
terised in that the treatment takes place with 
simultaneous disinfection of the jaw impres- 
sions. 

10. Aqueous disinfection solution for dental pur- 
poses, containing at least 0.5% by wt. of a 
disinfectant, preferably from the group of al- 
dehydes and/or organic peracids and option - 
ally alcohols, surfactants, fragrances and dyes, 



antioxidants or other auxiliaries, characterised 
in that it contains at least 0.01 to 10% by wt. of 
a fluorine compound. 

5 11. Disinfection solution according to claim 10, 
characterised in that it contains 0.1 to 5% by 
wt., preferably 0.5 to 2% by wt. of a fluorine 
compound. 

70 12. Disinfection solution according to claim 10 or 

11, characterised in that it contains at least 
0.1% by wt. of a surfactant. 

13. Disinfection solution according to claims 10 to 

1 2, characterised in that it contains as fluorine 
compound a metal fluoride, preferably from the 
group consisting of the alkali metal fluorides, 
magnesium fluoride, zinc fluoride and tin 
fluorides. 

14. Disinfection solution according to claims 10 to 
12, characterised in that it contains as fluorine 
compound a complex fluorine compound. 

25 15. Disinfection solution according to claim 14, 
characterised in that it contains a compound 
having the formula A2MF&, wherein A means 
an alkali metal, preferably sodium or potas- 
sium, and M means titanium, zirconium or 

30 hafnium. 

16. Disinfection solution according to claim 15, 
characterised in that it contains K 2 TiF e or 
K 2 ZrF 6 . 

35 

17. Disinfection solution according to claims 10 to 
16, characterised in that it contains 0.1 to 10% 
by wt. of an alcohol miscible with water. 

40 18. Use of the disinfection solution according to 
claims 10 to 17 for the treatment of jaw im- 
pressions. 

Revendications 

45 

1. Procede de traitement d'empreintes de ma- 
choire constitutes d f une matiere usuelle de 
moulage. caracterise en ce qu'avant d'y couler 
du platre, on traite la surface des empreintes a 

50 I'aide d'une solution aqueuse qui contient 0,01 

a 10 % en poids d'un compose a base de 
fluor. 

2. ProcSde* suivant la revendication 1 , caracterise 
55 en ce que la solution contient 0,1 a 5 % en 

poids, de presence 0,5 a 2 % en poids, d'un 
compose a base de fluor. 



0.01 to 10% by wt. of a fluorine compound. 75 

2. Process according to claim 1 , characterised in 
that the solution contains 0.1 to 5% by wt., 
preferably 0.5 to 2% by wt. of a fluorine com - 
pound. 20 
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3. Procede suivant I'une des revendications 1 et 
2, caracterise en ce que, comme compose a 
base de fluor, on utilise un fluorure mgtallique, 
de preference appartenant au groupe constitue 

des fluorures de metaux alcalins, du fluorure 5 
de magnesium, du fluorure de zinc et des 
fluorures detain. 

4. Procede suivant Tune des revendications 1 et 

2, caracterise en ce que, comme compose a io 
base de fluor, on utilise un compose complexe 
a base de fluor. 

5. Procede suivant la revendication 4, caracterise' 

en ce qu f on utilise un compose de formule 75 
A2MF 6 , dans laquelle A designe un metal al- 
calin, de preference le sodium ou le potas- 
sium, et M designe le titane, le zirconium ou 
I'hafnium. 

20 

6. Procede suivant la revendication 5, caracterise 
en ce qu'on utilise K2TiF G ou foZrFg. 

7. Procede suivant I'une des revendications 1 a 

6, caracterise* en ce que la solution contient en 25 
outre des additifs usuels. 

8. Procede suivant la revendication 7, caracterise 
en ce que le traitement s'effectue par pulveri - 
sation ou immersion des empreintes de ma- 30 
choire. 

9. Procede suivant I'une des revendications 1 a 
8, caracterise en ce que le traitement s'effec- 
tue en meme temps qu'une disinfection des 35 
empreintes de machoire. 

10. Solution desinfectante aqueuse a usage den- 
taire, contenant au moins 0,5 % en poids d'un 
agent disinfectant, appartenant de preference 40 
au groupe des aldehydes et/ou des peracides 
organiques, ainsi qu'eventuellement des al- 
cools, des agents tensio - actifs, des substan - 

ces odoriferantes et des matieres colorantes, 
des agents antioxydants ou d'autres agents 45 
auxiliaires, caracterisee en ce qu'elle contient 
au moins 0,01 a 10 % en poids d'un compose* 
a base de fluor. 

11. Solution desinfectante suivant la revendication 50 
10, caracterisee en ce qu'elie contient 0,1 a 5 

% en poids, de preference 0,5 a 2 % en poids, 
d'un compose a base de fluor. 

12. Solution desinfectante suivant I'une des re- 55 
vendications 10 et 11, caracterisee en ce 
qu'elle contient au moins 0,1 % en poids d'un 
agent tensio - actif. 



13. Solution desinfectante suivant I'une des re- 
vendications 10 a 12, caracterisee en ce 
qu'elle contient, comme compose* a base de 
fluor, un fluorure metallique, de preference 
appartenant au groupe constitue des fluorures 
de metaux alcalins, du fluorure de magnesium, 
du fluorure de zinc et des fluorures d'etain. 

14. Solution desinfectante suivant I'une des re- 
vendications 10 a 12, caracterisee en ce 
qu'elle contient, comme compose a base de 
fluor, un compose complexe a base de fluor. 

15. Solution desinfectante suivant la revendication 

14, caracterisee en ce qu'elle contient un 
compose de formule A2MF 6> dans laquelle A 
designe un metal alcalin, de preference le so - 
dium ou le potassium, et M designe le titane, 
le zirconium ou I'hafnium. 

16. Solution desinfectante suivant la revendication 

15, caracterisee en ce qu'elle contient «2TiF 6 
ou K2ZrF 6 . 

17. Solution desinfectante suivant Tune des re- 
vendications 10 a 16, caracterisee en ce 
qu'elle contient 0,1 a 10 % en poids d'un 
alcool miscible a I'eau. 

18. Application d'une solution desinfectante suivant 
I'une des revendications 10 a 17, au traitement 
d'empreintes de machoire. 
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